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Kompositpartikel 

Die vorliegende Erfindung betrifft Kompositpartikel, die wesentlich verbesserte Mo- 
difikationen anorganischer und organischer Pigmente darstellen und die je nach Pig- 
5 mentmaterial als Absorber fur sichtbares und/oder infrarotes Licht wirken und des- 
halb als farbgebendes Mittel und/oder als Infrarot(IR)-Lichtabsorber eingesetzt wer- 
den konnen und cine vemachlassigbare Triibung der Matrix hervorrufen. 

Die erfindungsgemaBen Kompositpartikel konnen in Medien eingesetzt werden, bei 
10 denen eine hohe Transparenz, also eine geringe Triibung, wichtig ist, wie z. B, in 
Klarlacken, Farben, Kunststoffen, Glas oder Beschichtungen aus diesen Materialien. 
Sie konnen aber aiich zum Abgleich von Farbtonen in nicht transparenten Medien 
verwendet werden. 

15 Bekannt ist, dass anorganische Pigmente, die in transparenten Systemen eingesetzt 
werden, eine GroCe von unter 10 nm oder von nur wenigen 10 nm haben durfen, um 
keine zusatzliche Triibung zu verursachen, Wegen ihres im allgemeinen geringeren 
Brechungsindex ist diese Grenze bei organischen Pigmenten bei etwas groBeren 
TeilchengrdBen angesiedelt, aber auch hier verursachen zu groBe Pigmente eine Tru- 

20 bung. Zusatzlich miissen diese kleinen Partikel — man nennt sie auch „Nanoteilchen" 
- sehr gut in der Matrix dispergiert und stabilisiert sein, da eine Agglomeration die- 
ser Teilchen, also eine Ausbildung von Sekundarpartikein, wiederum zu einer Trii- 
bung und oft auch zu einer Farbanderung fuhrt. 

25 Nachteilig bei den bekannten technischen Losungen dieses Problems ist der hohe 
zeit- und kostenintensive Aufwand, die Nanoteilchen im erforderlichen Dispergier- 
grad in die Matrix einzuarbeiten. Die meist in Form von Pulvem oder Fasten vorlie- 
genden Teilchen werden intensiven Scherkraften ausgesetzt (z. B. durch Mahlung), 
um die vorhandenen Agglomerate in so kleine Einheiten aufzubrechen, dass die 

30 Streuung von Licht durch diese Einheiten und somit auch die Triibung der Matrix 
(z. B. Lackbindemittel) vemachlassigbar wird. Das Aufbrechen von agglomerierten 
Nanoteilchen in isolierte Primarpartikel erfordert in der Regel einen wesentlich hohe- 
ren Aufwand als dies z. B. bei Agglomeraten bestehend aus groBeren Primarteilchen 
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(> 100 nm) der Fall ist. Da jedoch die nahezu vollstandige Desagglomerierung der 
Nanoteilchen fiir eine transparente Farbgebung unbedingt erforderlich ist, wird die 
schlechte Dispergierbarkeit von herkommlichen, transparenten Pigmenten zu einem 
sehr wesentlichen Nachteil fiir deren Einsatz . 

5 

Um Transparenz der Matrix beim Einsatz von UV-Licht absorbierenden Pigmenten 
in Kosmetica zu gewahrleisten, v^ird iiber die Verteilung der UV-absorbierenden 
anorganischen Partikel in bzw. auf etwa 300 nm groCen dielektrischen Teilchen be- 
richtet, die dann wiederum als Trager in die Matrix eingebracht werden (WO 

10 95/09895). Das Material der groBen dielektrischen Teilchen wird entsprechend der 
benutzten Matrix so ausgewahlt, dass sich der Brechungsindex des Compoundteil- 
chens bestehend aus dielektrischem Teilchen und Pigment von dem Brechungsindex 
der umgebenden Matrix nur noch unwesentlich unterscheidet imd so die Transmissi- 
on im gesamten sichtbaren Teil des Lichtspektrums maximiert wird. Diese Literatur 

15 offenbart allerdings nur UV-absorbierende Teilchen wie z. B. TiOi oder ZnO. Dabei 
wurde eine moglichst hohe optische Transmission im Bereich von Wellenlangen 
iibef 400 nm angestrebt, was transparente Farbpigmente und solare IR-Absorber 
zwangslaufig ausschlieBt. 



20 Die meisten Versuche, die Transparenz und Einarbeitbarkeit von transparenten Pig- 
menten zu verbessem, zielen auf die Dispergierbarkeit der Pigmente. Zum Beispiel 
wurde berichtet, dass eine verbesserte Dispergierbarkeit von feinen Hamatitpartikein 
durch eine organische (JP-A 07 126 018) respektive anorganische (JP-A 05 208 829) 
Behandlung der Pigmente bzw. Beschichtung der Pigmentpartikeloberflache erreicht 

25 werden konnte. Durch eine verbesserte Kompatibilitat der Partikeloberflachen mit 
der Matrix bzw. eine Abschirmung der Adhasionskrafte zwischen den Pigmentparti- 
keln kann der fiir eine Dispergierung notwendige Aufwand etwas reduziert werden. 
Bei alien diesen vorgeschlagenen Ansatzen ist allerdings weiterhin eine sehr auf- 
wendige Dispergierung fast bis hin zu Primarpartikelgrofie notwendig, um eine 

30 transparente, intensive Farbgebung zu erreichen, Bei der Nachbehandlung von Ei- 
senoxid-Hamatit-Partikeln mit u.a. Siliziumdioxid (EP-A 0 997 500) wird einen 
Si02-Anteil groBer als 20% ausdnicklich sogar fur unsinnig gehalten, weil die beiden 
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gewunschten Effekte der Alterungsresistenz bzw. verbesseiten Dispergierbarkeit 
schon mit deutlich weniger Nachbehandlungsmaterial erreicht sein soUen. 



Uber die Herstellung von getragerten Partikeln, die auch gefarbt sein konnen, wird 
5 im Zusammenhang mit ilirem Einsatz als heterogene Katalysatoren berichtet (Catal. 
Today (1997), 34, 281-305). Es wird dabei auch Eisenoxid-Hamatit, das auf Silici- 
umdioxid aufgebracht ist, fiir den Einsatz als heterogener Katalysator beschrieben 
(React. Kinet. Catal. Lett. (1999), 66, 183-18). Uber einen moglichen Einsatz als 
transparentes Pigment wird allerdings nicht eingegangen, und die Ubertragung von 
10 Katalysatoreigenschaften auf optische Eigenschaften von Pigmenten in einer Kunst- 
stoff- Oder Lackmatrix ist in keiner Weise naheliegend. 

Um ein Mineral, „Thiviers Earth" synthetisch nachzustellen, wurde ein Presskuchen 
von Eisenoxidpartikein der Kristallmodifikation Goethit in eine Siliziumdioxiddis- 
15 persion eingearbeitet (EP-A 0 947 564). Jedoch war das Ziel dieser Arbeit ein Kom- 
posit, in dem die PartikelgroBe des Eisenoxids vorzugsweise einen Wert zwiscTien 
0,1 imd 1 fim einnimmt. Dabei wurde keine transparente Farbe hergestellt, sondem — 
wie dem Fachmann direkt ersichtlich ist — eine Streufarbe. Diese Pigmente waren 
somit ftir die transparente Farbgebung von organischen Matrizen ungeeignet. 

20 

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, speziell modifizierte 
hochtransparente Kompositpartikel bereitzustellen, die sichtbares und/oder infrarotes 
Licht absorbieren und die im Stand der Technik bekaimten Nachteile nicht aufwei- 
sen. Unter infxarotes(IR) Licht wird hier solches Licht verstanden, das in der Solar- 
25 strahlung jenseits der Sichtbarkeitsgrenze, d. h. im Wellenlangenbereich zwischen 
ca. 700 nm und ca. 2500 nm enthalten ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch solche Kompositpartikel gelost, die sm- 
organische und/oder organische Pigmentteilchen mit einer PrimarteilchengroBe von 1 
30 nm bis 100 nm, bevorzugt zwischen 1 nm und 50 run, enthalten, die auf festen anor- 
ganischen oder organischen farblosen Tragerpartikeln einer Primarpartikelgrofie von 
1 run bis 200 nm haften, wobei entweder die Pigmentprimarteilchen im wesentlichen 
nicht mit anderen Pigmentprimarteilchen agglomeriert sind und zudem in der Regel 
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auf eincm bestinumten Mindestabstand 2xieinander stehen oder dass eventuell gebil- 
dcte Agglomerate dieser Pigmentprimarteilchen untereinander kleiner als 100 nm 
sind, vonoigsweisc kleiner als 50 nm, und diese dann auf einem bestimmten Min- 
destabstand zueinander stehen. Besagter Mindestabstand soil in der Regel minde- 
5 stens cin Vicrtcl des Partikel- bzw. Agglomeratdurchmessers betragen. Unter Pig- 
ment sollcn hicr und im folgenden solche Partikel verstanden werden, die sichtbares 
und/odcr infrarotes Licht absorbieren. 



Es wurde gcfunden, dass die Kombination der einzelnen Pigmentteilchen mit einer 
10 Primarpartikclgr6Be von 1 nm bis 100 nm und einem Trager, bestehend aus Agglo- 
meratcn von llalbleiteroxid-, Metalloxid- bzw. Polymerpartikeln, mit einer Primar- 
partikelgroBc von I nm bis 10 ^im, bevorzugt 2 nm bis 500 nm, vorteilhaft ist. Diese 
Komposiipanikcl bestehend aus getragerten Pigmenten mussen zur Vermeidung ei- 
ner Trubung nur schr grab imd deshalb mit geringem AufVvand in eine Matrix dis- 
15 pergiert wcrdcn, da cine maBige Agglomeratbildung dieser Tragerpigmente von bis 
zu wenigcn \km Gr6De nicht zu einer Trttbung der Matrix fiihrt und somit toleriert 
werdcn kann. Unicr einer Matrix versteht man hierbei ein dielektrisches Material wie 
B. cin Klorlack, Farbc, Kunststoff, Glas oder ein Beschichtungsmaterial. Hier wie 
im folgenden ist die Primarteilchengrofie so definiert, dass sie dem Durchmesser 
20 einer Kugel mil glcichem Volumen entspricht. 

Weitcr \vurdc gcfundcn, dass eine UmhuUung einzelner Pigmentteilchen mit einer 
Primarpanikelgr5Bc von 1 nm bis 100 nm mit anderen Primarteilchen bzw. Umhul- 
lungsteilchcn bestehend aus Halbleiteroxiden, Metalloxiden oder Polymeren mit ei- 

25 ner Gesamlschichtdicke von 1 nm bis 10 jim vorteilhaft ist. Diese mit anderen Parti- 
keln umhullten Pigmente mussen zur Vermeidung einer Trubung nur sehr grob und 
deshalb mit geringem Aufwand in eine Matrix dispergiert werden, da eine mai3ige 
Agglomeratbildung dieser umhullten Pigmente von bis zu einigen nm GroBe nicht zu 
einer Trubung der Matrix fuhrt und somit toleriert werden kann. Unter einer Matrix 

30 versteht man hicrbci ein dielektrisches Material wie z. B. ein Klarlack, Farbe, Kunst- 
stoff, Glas Oder cin Beschichtungsmaterial. 
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Die Tragerpartikel oder die Hullen um die Pigmentteilchen wirken somit als Ab-. 
standshalter fur die optisch aktiven, bis zu wenigen zehn Nanometer grofien Pig- 
mentkeme, um diese elektromagnetisch zu entkoppeln. Bei einer solchen Entkopp- 
lung wird somit auch durch eine Agglomeration der Tragerteilchen bzw. der um- 
5 hiiilten Teilchen keine wesentliche Lichtstreuung hervorgerufen, Eine weitere Vor- 
aussetzung fur die Reduzierung der Lichtstreuung durch die getragerten oder um- 
hiillten Pigmente ist, dass das Material des Tragers oder der Hulle einen ahnlichen 
Brechungsindex wie die umgebende Matrix besitzt. In den meisten Materialkombi- 
nationen zwischen Trager bzw. Hiille und Pigment sollte das Material des Tragers 
10 sogar einen noch niedrigeren imd in einigen wenigen Fallen einen etwas hoheren 
Brechungsindex als die umgebende Matrix besitzen. In alien Fallen ergibt sich ein 
mittlerer Brechungsindex fur das getragerte oder umhuUte Pigment, der nur noch 
einen geringftigigen Unterschied zum Brechungsindex der umgebenden Matrix auf- 
weist, wodurch.die Lichtstreuung weiter minimiert wird. 

15 

Gegenstand der Erfindung sind daher Kompositpeirtikel, die anorganische imd/oder 
orgaiiische Pigmentteilchen mit einer durchschnittlichen PrimarteilchengrSfie von 1 
nm bis 100 nm, bevorzugt zwischen 1 run imd 50 run, enthalten, die auf festen anor- 
ganischen oder organischen farblosen Trageipartikeln einer Primaipartikelgrofie von 
20 durchschnittlich 1 run bis 200 nm haften, dadurch gekennzeichnet, dass die Pigment- 
primarteilchen nicht wesentlich mit anderen Pigmentprimarteilchen agglomeriert 
sind und in der Regel auf einem bestimmten Mindestabstand zueinander stehen, wo- 
bei dieser Abstand in der Regel ein Viertel des Pigmentprimarpartikeldurchmessers 
betragen soil. 

25 

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Kompositpartikel, die Pigmentteilchen mit 
einer durchschnittlichen PrimarpartikelgroCe von 1 nm bis 100 nm enthalten, bevor- 
zugt 1 nm bis 50 nm, die mit anderen Primarteilchen, auch Umhiillungsteilchen ge- 
nannt, oder mit einer festen anorganischen oder organischen Schicht umhuUt sind, 
30 wobei die Schichtdicke der Hiille in der Regel mindestens ein Achtel des Pigment- 
primarpartikeldurchmessers betragen soil. 
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Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Kompositpartikel, die Agglomerate von 
anorganischen und/oder organischen Pigmentteilchen mit einer durchschnittlichen 
Primarteilchengrofie von 1 nm bis 100 nm, bevorzugt zwischen I nm und 50 nm, 
enthalten. Besagte Agglomerate haften auf festen anorganischen oder organischen 

5 farblosen Tragerpartikeln mit einer durchschnittlichen PrimarpartikelgroBe von 1 nm 
bis 200 nm und sind dadurch gekennzeichnet, dass sie untereinander im Durchschnitt 
kleiner als 100 nm sind, vorzugsweise kleiner als 50 nm, und in der Regel auf einem 
bestimmten Mindestabstand zueinander stehen, wobei dieser Abstand in der Regel 
ein Viertel des Agglomeratdurchmessers betragen soli. 

0 • 

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Kompositpartikel, die Agglomerate aus 
anorganischen und/oder organischen Pigmentteilchen mit einer PrimarteilchengrSBe 
von durchschnittlich 1 nm bis 100 nm, bevorzugt zwischen 1 nm und 50 nm, enthal- 
ten. Besagte Agglomerate sind im Durchschnitt kleiner als 100 nm, vorzugsweise 

5 kleiner als 50 nm, die mit einer festen oder partikularen, anorganischen oder organi- 
schen Schicht umhflUt sind, wobei die Gesamtschichtdicke der HuUe in der Regel 
mindestens ein Achtel des Agglomeratdurchmessers betrSgt. 

Gegenstand der Erfindung sind weiter Kompostitpartikel, wie im vorigen beschrie- 
[) ben, die aber Kombinationen verschiedener Typen von Pigmentpartikeln, Tragerpar- 
tikeln und/oder Umhttllungspartikein enthalten. 

Aufierdem sind Gegenstande der Erfindung transparente farbgebende und/oder trans- 
parente IR-absorbierende Beschichtungsmaterialien bestehend aus den Komposit- 
5 partikeln, die in einem Klarlack (z, B. Polyester-, Acryl-, Alkydharz-, Chlorkau- 
tschuk-, Epoxidharz-, Acrylharz-, OI-, Nitro-, Polyester-, Polyurethanlacke sovvie 
Kombinations-Lacke auf Cellulosenitrat- und Alkydharz-Basis), Kunststoff oder 
Glas eingearbeitet sind. 

) AuBerdem sind Gegenstande der Erfindung transparent eingefarbte vmd/oder transpa- 
rente IR-absorbierende Werkstoffe bestehend aus einem Kunststoff (z. B. Polycarbo- 
nat, Polyamid, Polyethylen, Polypropylen, Polymethaciylat, Polymethylmethacrylat, 
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Polyurclhan, Polyethylenterephthalat, Polystyrol, Styrolacrylnitril) oder Glas, in dem 
die erflndungsgcmaBen Kompositpartikel eingearbeitet sind. 

Unler den Bcgriff anorganische Pigmente fallen Metalle wie z. B. Cu, Ag, Au, Pt, 
5 Pd, Co odor Lcgiemngen dieser Elemente, Halbleiter wie z. B. Si und alle Oxide, 
Nitride, Phosphide und Sulfide von Metallen und Halbleitem sowie andere Stoffe 
wie Z.B. Aluminate, insbesondere Eisenoxide und -oxidhydroxide, Chromoxide, 
Cadmiumsulfid, Cadmiumseienid, Cadmiumsulfoselenid, Bismutvanadat, Chromat- 
pigmenle, Uhramarinpigmente, Eisenblaupigmente und Mischphasenpigmente, z.B. 
10 dotierte Rutilpigmente. Unter den Begriff anorganische Pigmente fallen ebenso auch 
dolierte Materialicn wie z. B. Zinn-dotiertes Indiumoxid, Aluminium-dotiertes Zin- 
koxid, Antimon-dotiertes Zinnoxid, Fluor-dotiertes Zinnoxid oder metall-dotiertes 
Silictumoxid. 

15 Im Sinne dcr Erfindung als anorganisches Pigment geeignete Materialien sind auch 
anorganische Materialien, deren Kristallgitter (Wirtsmaterial) mit solchen Fremdio- 
nen dotiert isl, so dass das Material fluoresziert. Hierunter zahlen insbesondere alle 
Materialicn und Materialklassen, die als sogenannte Phosphore in Leuchtschirmen 
oder FluorcsTcnzlampcn Verwendung finden und wie sie in Ullmarm's Encyclopedia 

20 of Industrial Chemistry, WILEY-VCH, 6* edition, 1999 Electronic Release, Kapitel 
^Luminescent Materials: 1. Inorganic Phosphors" genannt sind. Im Sinne der Erfin- 
dung als anorganisches Pigment geeignete Materialien sind somit solche Materialien 
des Typs XY:A zu zahlen, wobei X ein Kation aus einem oder mehreren Elementen 
der Hauplgruppcn I a, 2a, 3a, 4a, der Nebengruppen 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b oder der 

25 Lanthanidcn des Pcriodensystems ist, Y entweder ein mehratomiges Anion aus ei- 
nem oder mchrcrcn Elemcnl(en) der Hauptgruppen 3a, 4a, 5a, der Nebengruppen 3b, 
4b, 5b, 6b, 7b und/odcr 8b sowie Element(en) der Hauptgruppen 6a und/oder 7 oder 
ein einatomigcs Anion aus der Hauptgruppe 5a, 6a oder 7a des Pcriodensystems ist 
und A das Dolicrungsmaterial aus Anionen aus einem oder mehreren Elementen der 

30 Lanthanidcn und/oder Elementen der Hauptgruppen la, 2a und/oder AI, Cr, TI, Mn, 
Ag, Cu, As, Nb, Nd, Ni, Ti, In, Sb, Ga, Si, Pb, Bi, Zn, Co ist. Die Konzentration des 
Dotierungsmatcrials im Wirtsgitter betragt zwischen 10*^ mol% und 50 mol%, bevor- 
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zugt 2wischen 0,01 moI% und 30 mol%, besonders bevorzugt zwischen 0,1 mol% 
und 20 inol%. 



Unter der Materialklasse der fluoreszierenden Pigmentteilchen werden bevorzugt 
5 Sulfide, Selenide, Sulfoselenide, Oxysulfide, Borate, Aluminate, Gallate, Silikate, 
Germanate, Phosphate, Halophosphate, Oxide, Arsenate, Vanadate, Niobate, Tanta- 
late. Sulfate, Wolframate, Molybdate, Alkalihalogenide sowie andere Halogenide 
Oder Nitride als Wirtsmaterialien fur die fluoreszierenden Pigmentteilchen verwen- 
det. Beispiele fur diese Materialklassen sind zusammen mit den entsprechenden Do- 
10 licningen in der folgenden Liste angegeben (Materialien des Typs B:A mit B = 
Winsmatcrial und A = Dotierungsmaterial): 

LiI:Eu; NaI:TI; CsIiTI; CsIiNa; LiF:Mg; LiF:Mg,Ti; LiF:Mg,Na; KMgFsiMn; 

AI>Oi:Eu; BaFChEu; BaFChSm; BaFBrEu; BaFClo,5Bro.5:Sm; BaY2F8:A (A = Pr, 
15 Tm. Fs. Ce); BaSi205:Pb; BaMg2Ali6027:Eu; BaMgAli4023:Eu; BaM- 

g Al I oO 1 7:Eu; BaMgAhOarEu; Ba2P207:Ti; (Ba,Za,Mg)3Si207:Pb; 

Cc<Mg.Ba)AlnOi9; Ceo,65Tbo,35MgAlllOi9:Ce,Tb; MgAliiOi9:Ce,Tb; 

MgF^iMn; MgS:Eu; MgS:Ce; MgSrSm; MgS:(Sm,Ce); (Mg,Ca)S:Eu; MgSiOszMn; 

3,5MgO 0,5MgF2GeO2:Mn; MgW04:Sm; MgW04:Pb; 6MgOAs205:Mn; 
20 (Zn,Mg)F2:Mn; (Zn4Be)S04:Mn; Zn2Si04:Mn; Zn2Si04:Mn,As; ZnO:Zn; 

ZnO:Zn,Si,Ga; Zn3(P04)2:Mn; ZnSrA (A = Ag, Al, Cu); (Zn,Cd)S:A (A = Cu, Al, 

Ag, Ni); CdB04:Mn; CaF2:Mn; CaFjrDy; CaS:A A = Lanthanide, Bi); (Ca,Sr)S:Bi; 

CaW04:Pb; CaW04:Sm; CaS04:A (A = Mn, Lanthanide); 

3Ca3(P04)2-Ca(F,Ci)2:Sb,Mn; CaSi03:Mn,Pb; Ca2Al2Si207:Ce; (Ca,Mg)Si03:Ce; 

25 (Ca,Mg)Si03:Ti; 2SrO-6(B203) SrF2:Eu; 3Sr3(P04)2-CaCl2:Eu; A3(P04)2 ACl2:Eu 

(A = Sr, Ca, Ba); (Sr,Mg)2P207:Eu; (SrJVfg)3(P04)2:Sn; SrS:Ce; SrS:Sm,Ce; 

SrSiSm; SrSrEu; SrS:Eu,Sm; SrS:Cu,Ag; Sr2P207:Sn; Sr2P207:Eu; 

Sr4Ali4025:Eu; SrGa2S4:A (A = Lanthanide, Pb); SrGa2S4:Pb; 

Sr3Gd2Si60i8:Pb,Mn; YF3:Yb,Er; YF3:Ln (Ln = Lanthanide); YLiF4:Ln (Ln = 
30 Lanthanide); Y3Al50i2:Ln (Ln = Lanthanide); YAl3(B04)3:Nd,Yb; (Y,Ga)B03:Eu; 
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(Y,Gd)B03:Eu; YaAbGaaOiiiTb; Y2Si05:Ln (Ln = Lanthanide); Y203:Ln (Ln = 
Lanthanide); Y202S:Ln (Ln = Lanthanide); YV04:A (A = Lanthanide, In); 
Y(P,V)04:Eu; YTa04:Nb; YAlOjiA (A = Pr, Tm, Er, Ce); YOCl:Yb,Er; 
LnP04:Ce,Tb (Ln = Lanthanide oder Mischungen von Lanthaniden) ; LuV04:Eu; 
5 GdV04:Eu; Gd202S:Tb; GdMgB50io:Ce,Tb; LaOBnTb; La202S:Tb; LaF3:Nd,Ce; 
BaYbaFgiEu; NaYF4:Yb,Er, NaGdF4:Yb,Er; NaLaF4:Yb,Er; LaF3:Yb,Er,Tm; 
BaYF5:Yb,Er; Ga203:Dy; GaN:A (A = Pr, Eu, Er, Tm); Bi4Ge30i2; LiNb03:Nd,Yb; 
LiNb03:Er; LiCaAlFeiCe; LiSrAlFerCe; LiLuF4:A (A = Pr, Tm, Er, Ce); 
Li2B407:Mn, SiOx:Er,Al (0 < x < 2). 

10 

Als Materialien fiir den Trager oder die Umhiiilungsteilchen kommen soiche Oxide, 
Fluoride, Chloride von Metallen und Halbleitem sowie 2lB. Aluminosilicate oder 
auch Polymere infrage, die im sichtbaren Spektralbereich im wesentlichen transpa- 
rent sind. 

15 

Der Begriff Volumenkonzentration bezieht sich auf den Anteil des Pigmentvolumens 
an dem Gesanitvolumen der festen Phase der Kompositpartikel. Das Gesamtvolumen 
ist das Volumen des Pigments plus das des Tragermateriais aber ohne eventuelle 
Leerraume im Komposit. 

20 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform Hegen nichtmetedlische Pigmente in einer 
Volumenkonzentration von 1 % - 60% und metallische Pigmente bei 1 % - 40% be- 
zogen auf Pigment/Trager-Komposit bzw. Pigment/Trager-Komposit vor. In einer 
besonders bevorzugten Ausfiihrungsform liegen nichtmetallische Pigmente in einer 
25 Volumenkonzentration von 10 % - 50% und metallische Pigmente bei 5 % - 20% 
bezogen auf Pigment/Trager-Komposit vor. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform liegen nichtmetallische Pigmente in einer 
Volumenkonzentration von 1 % - 60% und metallische Pigmente bei 1 % - 40% be- 
30 zogen auf das Hiillenpigment-Komposit vor. In einer besonders bevorzugten Ausfiih- 
rungsform liegen nichtmetallische Pigmente in einer Volumenkonzentration von 10 
% - 50% und metallische Pigmente bei 5 % - 20% bezogen auf das Hiillenpigment- 
Komposit vor. 
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In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform besitzen die Tragerpartikel oder das 
Hullenmaterial einen im sichtbaren Spektralbereich reellen Brechungsindex, der zwi- 
schen 1,3 und 1,9 liegt. Besonders vorteilhaft ist beispielsweise die Verwendung von 
5 Siliciumdioxid als Tragermaterial oder Hullenmaterial. 

Im idealen Fall ist der Brechungsindex des Komposits aus Pigment- und Tragerparti- 
keln gleich dem der Matrix, in der die Kompositpartikel zum Zwecke der Farbge- 
bung eingearbeitet werden. In diesem besonders bevorzugten Ausfuhmngsform be- 
10 sitzt die Volumenkonzentration des Pigments bezogen auf den Pigment/Trager- 
Komposit annahemd einen Wert, der sich aus der folgenden mathematischen Bezie- 
hung entnehmen laBt: 

Cvol ^ (N^a - Ntr)/(Npi - Nu) 

15 

Dabei ist Cvoi die Volumenkonzentration des Pigments bezogen auf den Pig- 
raent?Trager-Komposit, N^a der Brechungsindex der Matrix, in der der Komposit 
eingebettet ist, Ntr der Brechungsindex des Tragermaterials und Np-, der Brechungsin- 
dex des Pigments. Unter Brechungsindex wird hier jeweils der Realteil desselben 
20 verstanden. 

Der Brechungsindex des Komposits darf allerdings geringfugig, vorzugsweise um 
nicht mehr als 0,3 Einheiten, von dem der umgebenden Matrix abweichen. 

25 In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform sind die zulassigen Agglomerate des 
Trager-Pigment-Komposits bzw. Pigment/Umhullungsteilchen-Komposit kleiner als 
50 [xm, besonders bevorzugt kleiner als 10 um, ganz besonders bevorzugt kleiner als 
2 ^im, um mit bloBem Auge sichtbare Stippen zu vermeiden und einen homogenen 
Farbeindruck bzw. Infrarotabsorption zu gewahrleisten. 

30 

In einer weiteren moglichen Ausfiihrungsform kaim der Komposit mittels anorgani- 
scher oder organischer Nachbehandlung an der Oberflache modifiziert sein, so dass 
die Dispergierbarkeit des Komposits in der Matrix verbessert wird. 
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Beispieic: 
Bcispicl 1 

5 Um die vorteilhafte Wirkung der erfindungsgemafien Kompositpartikel zu demon- 
slricren, wurden Eisenoxid-Nanoteilchen (HSmatit) mit einer GroBa von etwa 10 nm, 
die auf Siliziumdioxidpartikel aufgebracht worden sind, verwendet. Diese Tellchen- 
groBc wiirde anhand von elektronenmikroskopischen Untersuchungen bestimmt 

10 Hcrsiellung der Tragerpigmente: 

Zur HerstcUung eines Eisenpxidsols wurden 2,7 g Eisen-(III)-chlorid (FeCb . 6H2O) 
in 50 ml dcstilliertem Wasser gelost. Ein weiteres Volumen von 450 ml destillierten 
Wassers \vurde bis zum Sieden erhitzt und in der Siedehitze die frische Eisen-(III)- 
chloridlosung tropfenweise (weniger als 2 ml/min) unter sehr intensivem Riihren 

15 zugcscizi. AnschlieBend vmrde die Losung noch 10 Minuten lang am Sieden gehal- 
tcn und dann abgekiihlt. Dabei entstehen in Wasser dispergierte Nanopartikel aus 
tis«rn-<ni>H3xid der Kristallform Hamatit. Zur Aufbringung dieser Eisenoxidpartikel 
auf Sili/iumdioxidtrSger wurden 200 ml destilliertes Wasser vorgelegt und 3.2 g Si- 
liziumdioxidpartikel (Aerosil® 200, Degussa, DE) darin dispergiert. Um den Disper- 

20 gicr/usiaiid zu verbessem wurde die Vordispersion mit einem Ultraschallfinger be- 
handoli (200 W, 5 Min). AnschlieBend wurde das Eisenoxidsol zur Siliziumdioxid- 
dispcHiion untcr Ruhren zugegeben, Natriumhydroxidlosung bis zum Erreichen eines 
pH-Wcrls von 3,5 hinzu gegeben imd die Mischung noch 5 Minuten genihrt, Durch 
Zentrifugalion wurde der FeststofF abgetrennt und anschlieBend bei SO^^C im Vaku- 

25 umtrockensclirank uber mehrerer Stunden getrocknet. 



Prufung der Farbeigenschaften der Kompositpartikel: 

Es Mmrdc cine Lackschicht auf folgende Weise hergestellt. Der Basis-Lack bestemd 
aus einer Mischung aus 3500,0 g des Alkydharzes Alkydal® F 48 (55% Trockenriick- 
30 stand in 38:7 Testbenzin : Xylol; Bayer AG, DE), 385,0 g Solventnaphta 100, 28,8 g 
2-Bu(anonoxim, 55 % in Testbenzin und 96,3 g Ethylglykolacetat. Zur Dispergie- 
rung wurde ein Schiittler (Olbrich Farbenmischer rm 5000) eingesetzt. Ais Mahlgar- 
nitur wurde eine 100 ml Weithalsglasflasche (rund) benutzt. Es wurden 50,0 g 
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AI2O3 -Kugeln mit d = 1,6 mm - 2,5 mm verwendeL 40,0 g der oben genannten 
Basis-Lack-Mischung (ca. 48 % TrockemUckstand), die Trockenstoffe, 0,38 g Octa- 
Soligen Blei mit 24 % Pb; 0,10 g Octa-Soligen Kobalt mit 6 % Co (alle Borchers 
GmbH, Monheim, DE) und eine Menge Kompositpartikel wurden in die Mahlgami- 
5 tur (100 ml Weithalsglasflasche, rund) zugegeben, so dass eine Konzentration von 
Hamatit entsprechend 1 Gew.-% bezogen auf den trockenen Lack'eingestellt wurde. 
Die Mischung wurde anschliefiend 3 Stunden dispergiert. Die Trockenstoffe wurden 
unmittelbar vor der Dispergierung zugegeben. 



10 Die fertig dispergierten Lacke wurden fiber Einwegsiebe mit ca. 280 jim Maschen- 
weite filtriert. Zur Beurteilung der Pigmente wurden die dispergierten Lacke mit ei- 
ner Lackhantel (Spalthohe je nach Anforderung) auf Schwarz-WeiB Kacheln (Opal- 
glaskachein) aufgezogen. Die Trocknung erfolgt einen Tag bei Raumtemperatur und 
anschliefiend 1 h bei 65 im Trockenschrank. Es wurden diflfiise Reflexionsspek- 

15 tren im ultravioletten sowie sichtbaren Spektralbereich aufgenommen. 

Abbildungen 1 und 2 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
schriebenen Lacks auf Basis der erfindungsgemSBen Kompositpartikel. Die Abbil- 
dungen zeigen die diflfiise Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und wei- 
20 Ben Unterlage als Funktion der Wellenlange. 



Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 1) ist nahezu 
unabhangig von der Wellenlange und variiert lediglich zwischen 0,6 % und 1,8 % im 
Bereich zwischen 400 nm und 800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 2) steigt die 
25 Reflexion von unter 1 % bei einer Wellenlange von 400 nm auf liber 75 % bei 
760 nm. Dies zeigt das geringe Streu- und hohe Absorptionsvermogen des Lacks, das 
die erfindungsgemaBen Kompositpartikel enthalt 

Das aus getragertem Pigment bestehende Komposit liegt in dieser Lackschicht in 
30 einem schlecht dispergierten Zustand vor. Elektronenmikroskopische Aufhahmen 
(Abb. 3) zeigen, dass Agglomerate im GroBenbereich von bis zu einigen Mikrome- 
tem vorhanden sind. Bei ungetragerten Pigmenten fiihren solche Agglomerate unab- 
dingbar zu einer unerwiinschten Triibung (s. Vergleichsbeispiel). 



JIXXID: <WO. 



.0231060A1J_> 



wo 02/31060 



13 



PCT/EPOl/11127 



Der vorteilhafte Farbeindruck der getragerten Pigmente selbst bei schlechtem Dis- 
pergierzustand wird anhand von CIELAB-Werten, die mit dem Farbmessgerat 
Lambda 900 der Fa. Perkin Elmer gemessen wurden, deutlich gemacht (s. Tabelle). 

5 



CIELAB'Parametcr 


Hamatitpigment, 
getragert auf Aerosil 


L* 


65 


a* 


38 


b* 


72 


X 


0,55 


y 


0,41 



Beispiel 2 

Um die vorteilhafte Wirkung der erfindungsgemafien Kompositpartikel zu demon- 
10 strieren, wurden Eisenoxid-Nanoteilchen (Hamatit) mit einer GroBe von etwa 10 nm, 
die auf Siliziumdioxidpartikel aufgebracht worden sind, verwendet. Diese Teilchen- 
groBe konnte anhand von elektronenmikroskopischen Untersuchungen bestatimmt 
werden. 

1 5 Herstellung der Komposits: 

Die Herstellung der Eisenoxiddispersion erfolgte wie in Beispiel 1 beschrieben. 

Zur Aufbringung dieser Eisenoxidpartikel auf Siliziumdioxidtrager wrurden 190 ml 
destillierten Wassers vorgelegt und eine Dispersion von 10,7 g einer Dispersion von 

20 Siliziumdioxidpartikeln (Levasil® 300/30 (Bayer AG, Leverkusen, DE)) eingemischt. 
AnschlieBend wurde das Eisenoxidsol zur Siliziumdioxiddispersion unter Ruhren 
zugegeben, Natriumhydroxidlosung bis zum Erreichen eines pH-Werts von 3,5 hin- 
zugegeben und die Mischung noch 5 Minuten geruhrt. Durch Zentrifugation wurde 
der Feststoff getrennt und anschlieBend bei 80*^0 im Vakuumtrockenschrank ge- 

25 trocknet. 
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Die Prufung der Farbeigenschaften des Pigments erfolgte wie bereits in Beispiel 1 
beschrieben wurde. 

Abbildungen 4 und 5 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
5 schriebenen Lacks auf Basis des erfindungsgemaBen Kompositpartikel. Die Abbil- 
dungen zeigen die diffuse Reflexion der Lackaufstriche auf der scfiwarzen und wei- 
Ben Unterlage als Funktion der Wellenlange. 

Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 4) ist unabhan- 
10 gig von der Wellenlange und liegt bei unter 1 % im Bereich 2wischen 400 nm und 
800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 5) steigt die Reflexion von imter 1 % bei 
einer Wellenlange von 400 nm auf iiber 75 % bei 720 nm. Dies zeigt das geringe 
Streu- und hohe Absorptionsvermogen des Lacks basierend auf Kompositpartikel die 
getragertes Eisenoxidpigment enthalten. 

15 

Die das getragerte Pigment enthaltenden Kompositpartikel iiegen in dieser Lack- 
schicht selbst in einem schlecht dispergierten Zustand vor. Elektronenmikroskopi- 
sche Aufnahmen (Abb. 6) zeigen, dass Agglomerate im GroBenbereich von bis zu 
einigen Mikrometem vorhanden sind. Im Falle von ungetragertem Pigment fiihren 
20 solche Agglomerate unabdingbar zu einer unerwunschten Triibung (s. Vergleichsbei- 
spiel). 

Der vorteilhafte Farbeindruck der getragerten Pigmente wird anhand von CIELAB- 
Werten, die mit dem Farbmessgerat Lambda 900 der Fa Perkin Elmer gemessen 
vsoirden, deutlich gemacht (s, Tabelle). 

25 



CIELAB- 
Parameter 


Hamatitpigment, 
getragert auf Levasil 


L* 


58 


a* 


39 


b* 


76 


X 


0,56 


y 


0,42 
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Beispiel 3 



40 g der kationisch eingestellten Siliziumoxiddispersion Levasil® 200S (Bayer AG, 
DE) wurden vorgelegt. Dazu wurden 75 g einer Dispersion von Pigmentnanoparti- 
5 keln, Bayscript® Magenta VPSP 20015 (Bayer AG, DE) mit einem Pigmentgehalt 
von 4 Gew.-% unter Ruhren schnell hinzugegeben. Der Feststoff wurde anschlie- 
Bend abfiltriert, gewaschen und bei 80^C getrocknet. Das so gewonnene Magenta- 
Siliziumdioxid-Kompositpulver wurde dann einer Trockenmahlung ausgesetzt. 
Verwendet wurde eine Pulverisette® 2 (Fritsch GmbH, Idar-Oberstein, DE) Die 

10 Miihle arbeitet nach dem Prinzip einer Morsermuhle. Die Mahlgamitur, Reibschale 
und das Pistill sind aus Achat. Das Pistill wird durch Verschieben des Gewichtes auf 
dem Hebelarm mit dem hochsten Druck belastet. Gewicht und Hebelarm schliefien 
dabei bundig ab. Die Drehzahl der Reibschale betrug 70 min"' (bei 50 Hz Netzfre- 
quenz). Die Reibschale hat einen inneren Durchmesser von 150 nun. Das Pistill hat 

15 einen Durchmesser von 70 mm, Der Kunststoffabstreifer wurde nach Anweisung des 
Miihlenhersteliers so eingestellt, daB das Mahlgut von der Wand unter das Pistill 
geschoben wurde. Es wurden 2,0 g Pigment eingewogen. Die Mahldauer betrug 30 
Minuten. 

20 Priifung der Farbeigenschaften der Kompositpartikel: 

Es wurde eine Lackschicht auf folgende Weise hergestellt: Der Basis-Lack bestand 
aus einer Mischung von 3500,0 g Alkydharz Alkydal® F 48 (55% Trockenriickstand 
in 38:7 Testbenzin:Xylol; Bayer AG, DE), 385,0 g Solventnaphta 100, 28,8 g 
2-Butanonoxim, 55 Gew.-% in Testbenzin, und 96,3 g l-Methoxy-2-Propylacetat. 

25 Die Dispergierung erfolgte in einer Kugelmiihle (Planeten-Schnellmiihle PM 4 
(Retsch GmbH & Co. KG, Haan, DE). Der Bewegungsabiauf der Miihle kann fol- 
gendemmalien beschrieben werden: Bis zu vier Mahlbehalter (Planeten) rotieren xxm 
einen gemeinsamen Mittelpunkt. Der Radius der Kreisbahn bis zur Mitte der Mahl- 
behalter betragt ca. 1 5 cm. Zusatzlich rotieren die Mahlbehalter (Planeten) in gegen- 

30 laufiger Drehrichtung bei jedem Umlauf um den Mittelpunkt (Sonne) ca. 1,2 mal um 
ihre eigene Hochachse. Die Drehzahl der Miihle betragt 250 min"*. Es wurden 10 
Achatkugeln mit d = 15 mm und 80 Achatkugeln mit d = 10 mm verwendet. 100,0 g 
der oben genannten Basis-Lack-Mischung (ca. 48 % Trockenriickstand), die Trok- 
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kenslofTe (0,94 g-Octa-Soligen Blei mit 24 % Pb; 0,25 g-Octa-SoIigen Kobalt mit 6 
% Co (Borchcrs GmbH, Monheim, DE) und eine Menge Kompositpartikel warden 
in die Malilgamitur (250 ml Achatmahlbehalter) zugegeben, so dass eine Konzentra- 
tion von Kompositpartikel entsprechend 13 Gew.-% bezogen auf den trockenen Lack 
5 eingcstcllt wiirdc. Das Ganze wurde anschlieOend 4 Stunden dispergiert. Die Trok- 
kcnstoffc u-urdcn unmittelbar vor der Dispergierung zugegeben. 'Die fertig disper- 
gierten Lacke wurden uber Einwegsiebe mit ca. 400 \im Maschenweite filtriert. 

Zur Bcurtcilung der Kompositpartikel wurde der dispergierte Lack mit einer Lack- 
10 hantcl auf cincm nichl saugfahigen schwarz — weiB - Karton aufgestrichen (Nass- 
schichtdickc «= 120 ^im). Der lackierte Karton (Aufstrich) wurde dann mindestens 12 
h bci Raumiempcratur getrocknet. 

Abbildungen 7 und 8 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
15 schricbcncn I^ks auf Basis der erfmdimgsgemalkn Kompositpartikel. Es zeigt die 
difluse Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und weiBen Unterlage als 
Funktion der Wcllcnl^ge. 

Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 7) ist gering 
20 abhangig von der Wcllcnlange und Hegt bei unter 3,2% im Bereich zwischen 
400 nm und 800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 8) steigt die Reflexion von ca. 

1 % bei eincr Wcllcnlange von 560 nm auf ca. 12 % bei 420 nm und auf uber 90 % 
bei 750 nm. Dicsc Ergebnisse zeigen das geringe Streu- und hohe Absorptionsver- 
mSgen dcs hochtransparenten Lacks basierend auf den Kompositpartikeln, die aus 

25 getragertcm organischcn Magentapigment bestehen. 

Beispiel 4 

30 Aus FeS04-Losung wurde nach Stand der Technik (DE-A 2 508 932, US-A 

2 558 304) durch Fallung mit Natronlauge in Gegenwart von Glykolsaure und an- 
schlieBendc Oxidation mit Luft ein transparentes, gelbes Eisehoxidpignient der a- 
FeOOH-Modiflkation mit einer spezifischen Oberflache nach BET von ca.llO m^/g 
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hergestellt. Das Pigment wurde abfiltriert, salzfrei gewaschen und der Filterkuchen 
mit vollentsalztem (VE-)Wasser auf 28,2 g FeOOH/1 verdunnt. Die Suspension hatte 
einen pH-Wert von 3,5. 

5 Kieselsol Levasil 300, ca. 30 Gew.% Si02 (Handelsprodukt der Bayer AG, DE), 
wurde mit VE-Wasser auf 31,5 g SiOa/I verdunnt. Die Dispersion hatte einen pH- 
Wert von 10,3. 

In einem Becherglas warden 100 ml VE-Wasser vorgelegt und je 15 g FeOOH und 
10 Si02 in Form der genannten verdiinnten Dispersionen innerhalb einer Stunde bei 
Raumtemperatur mittels zweier Schlauchpumpen unter Ruhren gleichzeitig zudo- 
siert. Nach 30-minutigem Nachruhren betrug der pH-Wert 6,4, 

Der Komposit wurde iiber ein Membranfilter (0,45 |Ltm ForengroBe) abfiltriert und 
15 mit VE-Wasser gewaschen, bis die Leitfahigkeit des Filtrats < 100 p.S/cm betmg. 
Nach Trocknung bei 75°C und Desagglomeration in einer Pulvermiihle (Starmix) 
wurden 21 g eines hellbraunen Pulvers erhalten, mit einem durch Redoxtitration er- 
mittelten FeOOH-Gehalt von 63,5 Gew.%. 

20 Die Priifung der Farbeigenschaften der auf diese Weise hergestellten Kompositparti- 
kel erfolgte wie in Beispiel 3 beschrieben, allerdings mit den Ausnahmen, dass die 
Dauer der Dispergierung in der Planeten-Schnellmuhle diesmal nur 60 Minuten be- 
trug, und dass die Einwaagemenge so gewahlt wurde, dass die Pigmentierungsh5he 
5% FeOOH bezogen auf die Summe FeOOH+Lack betrug. 

25 

Abbildungen 9 und 10 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
schriebenen Lacks auf Basis der erfindungsgemafien Kompositpartikel. Die Abbil- 
dungen zeigen die difftise Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und wei- 
Ben Unterlage als Funktion der Wellenlange. 

30 

Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 9) ist gering 
abhangig von der Wellenlange und liegt bei unter 2,5 % im Bereich zwischen 
400 nm und 800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 10) steigt die Reflexion von 
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ca. 1 % bei einer Wellenlange von 400 nm auf ca, 77 % bei 750 nm. Diese Ergebnis- 
se zeigen das geringe Streu- und hohe Absorptionsvermogen des hochtransparenten 
Lacks basiereixd auf den Kompositpartikeln, die getragerte Eisenoxid-(Goethit-) 
Pigmente enthalten. 

5 

Der vorteilhafte Farbeindruck der Kompositpartikel wird anhafld von CIELAB- 
Werten, die mit dem Farbmessgerat Lambda 900 der Fa. Perkin Elmer gemessen 
wurden, deutlich gemacht (s, Tabelle). 



CIELAB- 
Parameter 


Goethitpigtnent, 

umhiilU mit Levasilteil- 
chen 


L* 


67 


a* 


23 


b* 


76 


X 


0,51 


y 


0,44 



BetspicI 5 

Eine wassrige Dispersion von Nanopartikeln aus Zinn-dotiertem Indiumoxid (ITO), 
15 (Nanogate GmbH, Saarbriicken, DE) enthalt 20 Gew.-% ITO dispergiert in EthanoL 

4 g des pyrogenen Siliziumoxids Aerosil® 200 (Degussa AG, DE) wurden in 100 g 

Wasser dispergiert und 5 g der ITO-Dispersion bei starkem Riihren hinzugegeben. 

Durch Zentrifugation wurde der Feststoff getrennt und anschliefiend bei 80*^0 im 

Vakuumtrockenschrank innerhalb mehrerer Stunden getrocknet. Das so gewonnene 
20 ITO-Siliziumdioxid-Kompositpulver wurde dann einer Trockenmahlung ausgesetzt. 

Verwendet wurde die in Beispiel 3 beschriebene Muhle Pulverisette® 2 unter den 

dort beschriebenen Bedingungen. 
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Priifiing der Farbeigenschaften des Pigments: 

Es wurde einc Lackschicht auf folgende Weise hergestellt: Der Basis-Lack bestand 
aus cincr Mischung von 3500,0 g Alkydharz Alkydal® F 48 (55% Trockenriickstand 
in 38:7 lesthcnzinrXylol; Bayer AG, DE), 28,7 g 2-Butanonoxim, 55 Gew.-% in 
5 Testbcnzin, 47,8 g Octa Solingen Calcium 4 basisch (Borchers GmbH, Monheim, 
DE), 8,1 g Ocia Solingen Kobalt 6 B(Borchers GmbH, Monheim; DE), 32,0 g Octa 
Solingen Zirkonium 6 (Borchers GmbH, Monheim, DE) und 57,7 g Glykolsaure-n- 
butylcsicr. 

10 Zur Einarbcitung der Kompositpartikel in den Lack wurde eine Teller-Farbenaus- 
reibmaschinc (MuUcr), wie in DIN EN ISO 8780-5 (April 1995) beschrieben, ver- 
wendct. (JEL 25/53, J. Engelsmann AG, Ludwigshafen, DE). Der wirksame Teller- 
durchmcsscr bctrug 24 cm. Die Drehzahl des unteren Tellers betrug ca. 75 min ^ 
Durch Einh5ngcn cines 2,5 kg Belastungsgewichtes auf den Belastungsbugel wurde 

15 die Kraft zN\ischcn den TcUcm auf ca, 0,5 kN eingestellt. Es wurden 300 mg Kom- 
positpartikel und 2,00 g Lack in einer Stufe zu 100 Umdrehung nach dem in DIN EN 
ISO 8780-5 (April 1995), Abschnitt 8.1, beschrieben Verfahren dispergiert. Der 
Mullcr wurde gedfTnet und der Lack zugig auf dem unteren Teller aufierhalb des 
Mittelpunkics gcsammelt. AnschlieBend wurden weitere 2,00 g Lack zugesetzt imd 

20 die Teller zusammcngcklappt. Nach zwei Stufen je zu 50 Umdrehungen ohne Bela- 
stungsgcwicht war die Praparation beendet. Der mit Kompositpartikel gefuUte Lack 
wurde mil eincm Filmzieher auf einem nicht saugfahigen schwarz — weiB - Karton 
aufgestrichen (Nassschichtdicke =120 jim). Der lackierte Karton (Aufstrich) wurde 
dann 12 h bei Raumtcmperatur getrocknet. Es wurden diffuse Reflexionsspektren im 

25 ultraviolettcn, sichtbarcn sowie im nahen infraroten Spektralbereich aufgenommen. 

Abbildungen 1 1 und 12 dcmonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
schriebenen Lacks auf Basis der erfindungsgemaCen Kompositpartikel. Die Abbil- 
dungen zeigen die diffuse Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und wei- 
30 fien Unterlage als Funktion der Wellenlange. 

Die Reflexion von Lichl durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 1 1) 
ist nahezu unabtuingig von der Wellenlange und liegt bei unter 3 % im Bereich zwi- 
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schen 400 nm und 800 nm. Auf der weiCen Unterlage (Abb. 12) fallt die Reflexion 
von 90 % bei einer Wellenlange von 650 nm auf 10 % bei einer Wellenlange von 
1800 nm. Dies zeigt das geringe Streu- und hohe Infrarot-Absoq^tionsvermogen des 
hochtransparenten Lacks basierend auf den Kompositpartikein, die getragertes Indi- 
5 um-Zinnoxid enthalten. 



Bcispiel 6 

10 Es wiirdcn Kompositpartikel bestehend aus Eisenoxid-Siliziumdioxidkomposit her- 
gcstelli wic in Beispiel 2 erlautert. Das so gewonnene Pulver wurde daim einer Trok- 
kcnmalilung ausgesetzt. Verwendet wurde die in Beispiel 3 beschriebene Muhle Pul- 
vcrisctic*^ 2 unter den dort beschriebenen Bedingungen. 

15 Es uurdc anschlieOend eine mit den Kompositpartikein eingefarbte Kimststoffplatte 
hcrgcstclll. Als Kunststoff diente ein additivfreies, unstabilisiertes Polycarbonat 
(Makrolon^ 2808 der Bayer AG, Leverkusen) mit einem mittleren Molekulargewicht 
von ca. 28 000 ( Mw nach GPC ), LSsungsviskositat: ti=1,28 (5 g/1 Methylenchlorid), 
1 g der Kompositpartikel wurde zu 199 g Granulat des Polcarbonat gegeben, um eine 

20 0,5 Gcu^iig Mtschung zu erhalten. Diese wurde in einen Kneter (Brabender-Kneter) 
gcgcbcn und bei 230**C 10 min mit einer Drehzahl von 30 U/min geknetet. Das an- 
schlicBcnd crkahetc Material wurde dann in einer beheizten Presse (Fa. Weber, Typ 
PVV-20) bei 250'*C 7 min. lang aufgeschmolzen und dann mit einem Druck von 200 
kN zu klcincn Platten (90 nun x 60 mm x 2 mm) verpresst. Man erhielt auf diese 

25 Wcisc Polycarbonatplatten, die 0,5 Gew% Kompositpartikel bestehend aus ca. 20 
Gew% Hamatit und ca. 80 Gew% Siliziimioxid enthielten. Dieses Verhaltnis der 
Anteile Hamatit und Siliziumoxid ist gema/J der in der Beschreibung angegebenen 
Beziehung Cvoi (Nma - Ntr)/(Npi ~ Ntr) fur die Einarbeitung in Polycarbonat opti- 
miert. Diese Probe wird im folgenden als Probe (a) bezeichnet. 

30 

Zur Beurtcilung der Farbe und Transparenz wurde der Farbwert (nach CIELAB mit 
Lichtart D65, 1 0**-Beobachter) und die Tnibung (Haze nach ASTM D 1003) der Po- 
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lycarbonatplatte gemessen. Es ergab sich ein Haze- Wert von 9 %. Der Farbwert be- 
tragt: L* = 56,2; a* = 28,7; b* = 63,3. 

Zum Vergleich wurde analog zu Beispiel 2 Kompositpartikel hergestellt, bei denen 
5 die Gewichtsverhaltnisse zwischen Hamatit und Siliziumoxid (b) ca. 50 Gew% / 50 
Gew%, (c) ca. 33 Gew% / 67 Gew % und (d) ca. 10 Gew% / 90*Gew % betrugen. 
AnschlieBend wurden diese Kompositpartikel nach der in diesem Beispiel oben an- 
gegebenen Methode in Polycarbonat eingearbeitet. Um sicherzustellen, dass der 
farbgebende Hamatitgehalt in der Polycarbonatprobe in jeweils ahnlicher Menge 
10 enthalten ist, betrug der Gehalt an Tragerpigment im Polycarbonat (b) ca. 0,2 Gew%, 
(c) ca. 0,3 Gew% und (d) ca. 1 Gew%. 

Es ergeben sich fiir Farbwert (nach CIELAB mit Lichtart D65, IC'-Beobachter, Per- 
kin Elmer, Lambda 900) und die Triibung (Haze nach ASTM D 1003) der Polycar- 
15 bonatplatte folgende Ergebnisse: 



Probe 


Anteil Hamatit in 
Tragerpigment 

(%) 


Tragerpigment 
in Polycarbonat 
(Gew%) 


Haze 
(%) 


L* 


a* 


b* 


a 


20 


0,5 


9 


62,2 


25,2 


56,1 


b 


50 


0,2 


70 


65,9 


19,0 


44,9 


c 


33 


0,3 


43 


65,6 


21,9 


49,9 


d 


10 


1,0 


73 


57,0 


28,7 


63,3 



Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Streuwirkung der Probe (a) am geringsten 
ist, in der das relative Verhaltnis von Hamatit und Siliziumoxid in den Kompositpar- 
20 tikeln fiir das Matrixmaterial Polycarbonat gemafi der obigen mathematischen Bezie- 
hung optimal ist. 



Beispiel 7 

25 

Eine wassrige Dispersion von Nanopartikeln aus Zinn-dotiertem Indiumoxid (ITO), 
(Nanogate GmbH, Saarbnicken, DE) enthalt 20 Gew-.% ITO dispergiert in EthanoL 
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4 g des pyrogenen Siliziumoxids Aerosil® 200 (Degussa AG, DE) wurden in 100 g 
Wasser dispergiert und 20 g der ITO-Dispersion bei starkem Riihren hinzugegeben. 
Durch Zentrifugation wurde der Feststoff getrennt iind anschliefiend bei 80®C im 
Vakuumtrockenschrank innerhalb mehrerer Stunden getrocknet. Das so gewonnene 
5 ITO-Siliziumdioxid-Kompositpulver wurde dann einer Trockenmahlung ausgesetzt. 
Verwendet wurde die in Beispiel 3 beschriebene Muhle PulveriSette® 2 unter den 
dort beschriebenen Bedingungen. 

Es wurde anschliefiend eine Kunststoffplatte hergestellt, die die auf diese Weise her- 
10 gestellten Kompositpartikel enthielten. Als KunststofF diente ein additivfreies, unsta- 
bilisiertes Polycarbonat (Makrolon® 2808 der Bayer AG, Leverkusen) mit einem 
mittleren Molekuleirgewicht von ca, 28 000 ( Mw nach GPC ), Losungsviskositat: 
T|=l,28 (5 g/1 Methylenchlorid). 3,2 g der Kompositpartikel wurden zu 196,8 g Gra- 
nulat des Polycarbonat gegeben, um eine 1,6 Gew%ige Mischung zu erhalten. Diese 
15 wurde in einen Kneter (Brabender-Kneter) gegeben und bei 230®C 10 min mit einer 
Drehzahl von 30 U/min geknetet. Das anschliefiend erkaltete Material wurde dann in 
einer beheizten Presse (Fa. Weber, Typ PW-20) bei 250'*C 7 min, lang aufgeschmol- 
zen und dann mit einem Druck von 200 kN zu kleinen Flatten (90 mm x 60 mm x 2 
mm) verpresst. Man erhielt auf diese Weise Polycarbonatplatten, die 1,6 Gew% 
20 Kompositpartikel bestehend aus ca. 50 Gew% ITO und ca. 50 Gew% Siliziumoxid 
enthielten. Dieses Verhaltnis der Anteile Hamatit und Siliziumoxid ist gem^fi der in 
der Beschreibung angegebenen Be:dehung Cvoi ^ (Nma - Ntr)/(Npi - Ntr) fur die Ein- 
arbeitung in Polycarbonat optimiert. 

25 Zur Beurteilung der Transparenz und des IR-Absorptionsverm6gens wurde die 
Transmission und die Triibung (Haze nach ASTM D 1003) der Polycarbonatplatte 
gemessen. Es ergab sich ein Haze- Wert von 10 %. Die Transmission der Platte ist in 
Abbildung 13 dargestellt. Die Transmission steigt vom UV-Bereich kommend auf 
uber 70 % bei einer Wellenlange von 630 nm an und failt bei 1200 nm auf unter 3,5 

30 % ab. Dies demonstriert die hohe Transparenz der Polycarbonatscheibe im sichtbaren 
Spektralbereich und das hohe Absorptionsvermogen im nahen IR-Bereich. Eine sol- 
che Scheibe eignet sich deshalb gut fur einen Einsatz als Warmeschutzscheibe. 
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BeispicI 8 

2,25 g Eisen(II)oxalat-Dihydrat wurde in 29,3 g Wasser gelost. 4g Aerosil® 200 
5 (Dcgussa-Huls AG, DE) wurden vorgelegt und die Eisenoxalatldsung zugegeben. 
Dor FeststofF wurde 12 h bei 100°C getrocknet und anschlieQend Wahrend 10 h bei 
SOO'^C in Luft erhitzt, was zu Zersetzung des Eisenoxalats und Bildung von Eisen- 
oxidpartikcln fuhrte. Das so gewonnene Eisenoxid-Siliziumdioxid-Kompositpulver 
wurde dann einer Trockenmahlung ausgesetzt. Verwendet wurde die in Beispiel 3 
10 beschricbcne Miihle Pulverisette® 2 unter den dort beschriebenen Bedingungen, 

Die Prufung der Farbeigenschaften des Pigments erfolgte wie in Beispiel 5 beschrie- 
ben. 

15 Abbildungcn 14 und 15 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
schriebenen Lacks auf Basis der erfindungsgemaBen KompositpartikeL Die Abbil- 
dungcn zeigen die diffuse Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und wei- 
fien I'ntcriagc als Funktion der Wellenlange. 

20 Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 14) zeigt eine 
nur Icichte Abtiangigkeit von der Wellenlange und liegt bei unter 14 % im Bereich 
zwischen 400 nm und 800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 15) steigt die Refle- 
xion von unter 2 % bei einer Wellenlange von 400 nm auf iiber 75 % bei 720 nm. 
Dies zeigt das geringe Streu- und hohe Absoiptionsvermogen des transparenten 

25 I^cks basicrend auf dem getragerten Eisenoxidpigment. 

Beispiel 9 

30 Zum Vcrgleich mil den iiber Mischung von Dispersionen hergestellten Komposits 
Oder dem durch Zersetzung von Eisenoxalat unter der Anwesenheit von Siliziumdi- 
oxidpartikeln hergestellten System wurde uber Sol-Gel-Methoden ein Eisenoxid- 
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/Siliziumdioxidhaltiger Feststoff hergestellt, bei dessen Synthese beide Substanzen 
durch Reaktion aus Vorlaufem entstehen. 

Die Methode zur Herstellung wird in der Literatur beschrieben (G. Concas, G. En- 
5 nas, D. Gatteschi, A. Musinu, G. Piccaluga, C. Sangregorio, G. Spano, J. L. Stanger, 
D. Zedda, Chem. Maten 1998, 10, 495). 5,7 g Eisennitrat Nonahydrat wurde in 18,4 
g Wasser gelost. 20,8 g Tetraethoxysilan (TEOS) wurde in 17,7 g Ethanol gelost. 
Die Eisennitratlosung wurde vorgelegt und die TEOS-Losung unter Riihren hinzu 
gegeben. Nach einer Stunde Ruhren lag der pH-Wert bei 0,9, Das transparente, gel- 
10 be Sol wurde in einen Kunststoffbecher eingegossen und 9 Tage an der Luft gelagert. 
Das so gebildete, feste Gel wurde dann nacheinander zwei Tage bei 60**C, zwei Tage 
bei 80°C und anschlieliend zwei Tage bei lOO^C getrocknet. Danach wurde die Pro- 
be uber Nacht bei 800°C kalziniert (an Luft getempert). 

15 Das so gewonnene Eisenoxid-Siliziumdioxid-Komposit wurde dann einer Trocken- 
mahlung ausgesetzt. Verwendet wurde die in Beispiel 3 beschriebene Puverisette® 2 
unter den dort beschriebenen Bedingungen. Die Mahldauer betrug auch hier 30 Mi- 
nuten. 

20 Die Pnifung der Farbeigenschaften der Kompositpartikel erfolgte, wie in Beispiel 3 
beschrieben wurde. 

Abbildungen 16 und 17 demonstrieren die vorteilhaften Eigenschaften des oben be- 
schriebenen Lacks auf Basis der erfindungsgemaBen Kompositpartikel. Die Abbil- 
25 dungen zeigen die diffuse Reflexion der Lackaufstriche auf der schwarzen und wei- 
fien Unterlage als Funktion der Wellenlange. 

Die Reflexion durch diesen Lack auf der schwarzen Unterlage (Abb. 16) ist nahezu 
unabhangig von der Wellenlange und liegt bei unter 2,5 % im Bereich zwischen 400 
30 nm und 800 nm. Auf der weiBen Unterlage (Abb. 17) steigt die Reflexion von unter 
10 % bei einer Wellenlange von 400 nm auf uber 90 % bei 800 nm. Dies zeigt das 
geringe Streu- und hohe Absorptionsvermogen des hochtransparenten Lacks basie- 
rend auf den Kompositpartikeln, die getragertes Eisenoxidpigment enthalten. 
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Vergleichsbeispiel: 

5 Zur Demonstration der Wirksamkeit der erfindungsgemafien Kompositpartikel wurde 
analog zu Beispiel 1 und 2 ein Lack auf Basis des Eisenoxidpiglnents hergestellt, 
allerdings ohne dass die Pigmentpartikel auf Tragerpartikel aufgebracht wurden. 

Die Herstellung der Eisenoxiddispersion erfolgte wie in Beispiel 1 beschrieben. 

10 

Durch diese Einarbeitung des nicht getragerten Pigments in den Lack erhalt man eine 
triibe Schicht und einen stumpfen Farbton. In Abbildungen 1 8 und 1 9 wird die Re- 
flexion einer solchen Lackschicht auf schwarzem bzw. weiCem Untergrund gezeigt. 
Diese zum Vergleich dargestellten Messkurven zeigen eine hohere Reflexion des 

15 Lacks auf der schwarzen Unterlage (Abb. 18), die durch die erhohte Streuwirkung 
der agglomerierten Pigmente verursacht wird. Dagegen fallt die Reflexion des Lacks 
von der weifien Unterlage deutlich geringer aus, gleichbedeutend mit einem stumpfe- 
ren Farbton (Abb. 19). Die Messkurven belegen den deutlichen Vorteil bezuglich der 
Farbeigenschaften fur den Lack, der die erflndungsgem^en Kompositpartikel ent- 

20 halt. In der folgenden Tabelle werden die CIELAB-Werte, die mit dem Farbmessge- 
rat Lambda 900 der Fa. Perkin Elmer gemessen wurden, im Vergleich dargestellt. 



CIELAB- 
Parameter 


nicht getragertes 
Eisenoxid- 
Hamatit 


Eisenoxid- 
Hamatit 
getragert auf 
Aerosil®200 


Eisenoxid- 
Hamatit 
Getragert auf 
LevasU® 300/30 


L* 


50 


65 


58 


a* 


37 


38 


39 


b* 


53 


72 


76 


X 


0,54 


0,55 


0,56 


y 


0,39 


0,41 


0,42 



25 
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Patentanspruche: 



5 1 . Kompositpartikel, die anorganische und/oder organische Pigmentteilchen einer 
Primarteilchengrofle von durchschnittlich 1 nm bis 100 nm, bevorzugt zwi- 
schen 1 nm und 50 nm, enthalten, die auf festen anorganischen oder organi- 
schen farblosen Tragerpartikein einer PrimarpartikelgroBe von durchschnittlich 
1 nm bis 200 nm haften, dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentprimarteil- 

10 chen im wesentlichen nicht mil anderen Pigmentteilchen agglomeriert sind und 

im wesentlichen einen bestimmten Mindestabstand zueinander haben, wobei 
dieser Abstand in der Regel mindestens ein Viertel des Partikeldurchmessers 
betragen soil. 



15 

2. Kompositpartikel, die anorganische und/oder organische Pigmentteilchen einer 
PrimarteilchengroBe von durchschnittlich 1 nm bis 100 nm, bevorzugt zwi- 
schen 1 nm und 50 nm, enthalten, die mit einer partikularen oder festen, anor- 
ganischen Oder organischen Schicht umhuUt sind, wobei die Schichtdicke der 
20 HuUe in der Regel mindestens ein Achtel des Pigmentprimarpartikeldurchmes- 

sers betragt. 



3. Kompositpartikel, die Agglomerate von anorganischen und/oder organischen 
25 Pigmentteilchen mit einer Primarteilchengrofle von durchschnittlich 1 nm bis 

100 nm, bevorzugt zwischen 1 nm und 50 nm, enthalten, wobei diese Agglo- 
merate auf festen anorganischen oder organischen farblosen Tragerpartikein 
einer PrimarpartikelgroBe von durchschnittlich 1 nm bis 200 nm haften, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Agglomerate der Pigmentteilchen untereinan- 
30 der im wesentlichen kleiner als 100 nm sind, vorzugsweise kleiner als 50 nm, 

und in der Regel auf einem bestimmten Mindestabstand zueinander stehen, 
wobei dieser in der Regel ein Viertel des Agglomeratdurchmessers betragt. 
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4. Kompositpaitikel, die Agglomerate aus anorganischen und/oder organischen 
Pigmentteilchen einer PrimarteilchengroBe von durchschnittlich 1 nm bis 100 
nm, bevorzugt zwischen 1 nm und 50 nm, enthalten, wobei diese Agglomerate 
im Durchschnitt kleiner als 100 nm und mit einer partikularen oder festen, an- 
5 organischen oder organischen Schicht umhiillt sind, die in der Regel eine Ge- 

samtschichtdicke von mindestens ein Achtel des Agglomeratdurchmessers 
aufweist. 



10 5. Kompositmaterial, dadurch gekennzeichnet, dass es Kombinationen von Kom- 
positpartikeln gemaB AnsprCichen 1 bis 4 aus verschiedenen anorganischen und 
organischen Typen von Pigmentteilchen mit einer PrimarpartikelgroBe von 
durchschnittlich 1 nm bis 100 nm enthalt. 



15 

6. Kompositmaterial, dadurch gekennzeichnet, dass es Kombinationen von Kom- 
positpartikeln gemaB Anspruchen 1 und 3 aus verschiedenen anorganischen 
oder organischen, farblosen Typen von Tragerpartikelmaterialien mit einer 
PrimarpartikelgroBe von durchschnittlich 1 nm bis 200 nm enthalt. 



25 



7. Kompositmaterial, dadurch gekennzeichnet, dass es Kombinationen von Kom- 
positpartikeki gemaB Anspruchen 2 und 4 aus verschiedenen anorganischen 
oder organischen, farblosen Materialien fiir die Umhullungsteilchen enthalt. 



8. Kompositmaterial gemaB Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es 
anorganische Pigmente enthalt aus der Gruppe der Oxide, Nitride, Phosphide 
und Sulfide von Metallen und Halbleitem, Aluminaten, Eisenoxiden und - 
30 oxidhydroxiden, Chromoxiden, Cadmiumsulfid, Cadmiumselenid, Cadmium- 

sulfoselenid, Bismutvanadat, Chromatpigmenten, Ultramarinpigmenten, Eisen- 
blaupigmenten und Mischphasenpigmenten. 
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10 



15 



20 



25 



9. Kompositmaterial gemalJ Anspruchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es 
Primarteilchen enthalt, die Infrarotstrahlung aus dem nahen bzw. solaren Infar- 
rotbereich absorbiert. 

10. Kompositmaterial gemaU Anspruchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es 
anorganische Pigmente enthalt aus der Gruppe der dotierten Materialien. 

11. Kompositmaterial gemaC Anspruchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trager- oder Umhullungsmaterialien einen im sichtbaren Spektralbereich 
reellen Brechungsindex zwischen 1,3 und 1,9 besitzen. 

12. Verwendung von dem Kompositmaterial gemaB Anspruchen 1 bis 10 2wm 
Zweck der transparenten Farbgebung oder Lichtabsoiption, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Matrix, in die das Kompositmaterial eingebracht wird, ein 
Brechvingsindex besitzt, das um weniger als 0,3 Einheiten von dem des Kom- 
positmaterials abweicht. 

13. Oberflachenbeschichtungen enthaltend Kompositmaterial gemafi Anspruchen 1 



14. 



Kunststoffe enthaltend Kompositmaterial gemaB Anspruchen 1 bis 1 1. 



15. 



Mit Beschichtungen gemaB Anspruch 13 beschichtete Substrate. 
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